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® WasserverdUnnbare Beschichtungszusarnmensetzungen. 

© Die Erfmdung betrifft wasserverdiinnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen, die Bindemittel, 
Aluminiumpigment und ein waBriges 
VerdOnnungsmittel enthalten. Die erfindungs- 
gemaBen wasserverdUnnbaren Be- 

schichtungszusammensetzungen 2eichnen sich 
dadurch aus, daB sie als Aluminiumpigment ein Pig- 
ment enthalten, das erhalten worden ist. indem ein - 
schmiermittelbelegtes Aluminiumpigment in einer 
wSBrigen PassivierungslSsung. die Chromsaure und 
einen wasserioslichen Glykolether der allgemeinen 
Forme! R - (-O-CHR^CH j .) - OH (R 1 stent fur 
einen niederen Alkylrest r R 2 steht entweder fUr ein 
^ H-Atom oder einen niederen Alkylrest, vorzugsweise 
. ftir eine -CH3-Gruppe, n steht fOr eine Zahl von 1 bis 
gl5) und/oder ein wasserlosliches Glykol der allgernei- 
gnen Forme! HO(CHR3-CHrO-) n H (R 3 steht entweder 
fOr ein H-Atom oder fQr einen niederen Alkylrest, 
gj vorzugsweise fOr eine -CHfe-Gruppe, n steht fOr eine 
^jZahi von 1 bis 5) enthSIt, bei mindestens 50°C, 
vorzugsweise 60 bis 90 °C. besonders bevorzugt 
°etwa 80 °C passiviert worden ist. 
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Wasserverdunnbare Beschfchtungszusammensetzungen 



Die Erfindung betrifft wasserverdunnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen, die Bindemittel, 
Aluminiumpigment und ein waflriges 
Verdunnungsmittel enthalten. 

WasserverdUnnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen, die Bindemittel, 
Aluminiumpigment und ein wafiriges 
VerdOnnungsmittel enthalten, sind bekannt und sol- 
len insbesondere in der Automobillackierung zur 
Herstellung von Metalieffektlackierungen eingesetzt 
warden. 

Metalieffektlackierungen werden heute bevor- 
zugt nach dem sogenannten "Basecoat-Clearcoat"- 
Verfahren aufgebracht bei dem ein mit Aluminium- 
pigmenten pigmentierter Basislack vorlackiert und 
anschiiefiend mit einem Klarlack Uberzogen wird. 

Bri besonderes Problem waflrtger Be- 
schichtungszusammensetzungen zur Herstellung 
von Metalieffektlackierungen liegt darin, 6aB sie oft 
einen pH-Wert aufweisen, der so hoch ist. da/3 die 
verwendeten Aluminiumpjgmente unter Wasser- 
stoffbildung mit Wasser reagieren. Dieses 
Phanomen zieht eine Reihe von Prpblemen nach 
sich, insbesondere bei Lagerung der Lackrnateria- 
lien in geschlossenen Behaltern. 

Es sind eine Reihe von Verfahren bekannt ge- 
worden, mit deren HHfe Aluminiumpigmente so 
passiviert werden sollen, dafl gar keine bzw. nur 
noch eine sehr geringfugrge Wasserstoffentwic- 
klung auftritt Alle diese Verfahren weisen jedoch 
2um Teil erhebliche Nachteiie auf. So fOhrt z.B. die 
Verwendung von organischen StabHisierungsmitteln 
aufgrund von Netzmitteleigenschaften zu 
Storungen im Lack-film 

(Feuchtigkeitsempfindlichkeit, Haftungsstorungen 
...), und beim Bnsatz von bekannten. durch Chro- 
matierung passivierten Aluminiumpigmenten 
mussen Beeintrachtigungen |m Farbton und Metal- 
leffekt (Flop) der Metalieffektlackierungen in Kauf 
genommen werden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, wasserverdunnbare Be- 

schichtungszusammensetzungen der eingangs 
genannten Art bereitzustellen, die die oben darge- 
stellten Nachteiie des Standes der Technik nicht 
aufweisen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSfl durch 
wasserverdunnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen der eingangs 
genannten Art gelSst, die dadurch gekennzeichnet 
sind, daB sie als Aluminiumpigment ein Pigment 
enthalten, das erhalten worden ist, indem ein - 
schmiermittelbelegtes Aluminiumpigment in einer 
wai3rigen Passivierungslosung, die ChromsSure 
und einen wasserloslichen Qlykolether der allge- 



meinen Formel r1 (-O-CHRZ-CHr) ^ OH (R 1 
steht fur einen niederen Alkylrest, R 2 steht entwe- 
der fur ein H-Atom oder einen niederen Alkylrest, 
vorzugsweise fur eine -CHyGruppe, n steht fur eine 

5 Zahl von 1 bis 5) und/oder ein wasserlosliches 
Qlykol der allgemeinen Formel HCHCHR^CHs-O- 
) n H (R 3 steht entweder fur ein H-Atom oder fur 
einen niederen Alkylrest, vorzugsweise fur eine - 
CH3-Gruppe, n steht fUr eine Zahl von 1 bis 5) 

10 enthalt be? mindestens 50°C, vorzugsweise 60 bis 
90°C, besonders bevorzugt etwa 80°C, passiviert 
worden ist. 

Die erfiridungsgemafien wasserverdQnnbaren 
Beschichtungszusammensetzungen konnen im 

rs Prinzip alle fur wasserverdunnbar Be- 
schichtungszusammensetzungen geeigneten Bin- 
demittel enthalten. Als Beispiele seien wasser- 
verdunnbare Polyester-, Polyacrylat-, Polyurethan- 
oder Aminoplastharze genannt Bevorzugt sind 

20 wasserverdunnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen, deren Bindemit- 
tel zumindest zum Teil aus einem wasser- 
verdQnnbaren Polyurethanharz bestehen. 

Die erfindungsgemaJten wasserverdUnnbaren 

25 Beschichtungszusammensetzungen enthalten Alu- 
miniumpigmente, die erhalten worden sind, indem 
ein schmiermittelbelegtes Aluminiumpigment in 
einer waflrigen Passivierungslosung, die Ch- 
romsaure und einen wasserioslichen Glykolether 

30 der allgemeinen Formel R 1 (-0-CHR 2 -CH 2 ) n OH (Ri 
steht ffJr einen niederen Alkylrest R 2 steht entwe- 
der fOr ein H-Atom oder einen niederen Alkylrest, 
vorzugsweise fUr eine -CHa-Gruppe. n steht fur eine 
Zahl von 1 bis 5) und/oder ein wasserlosliches 

35 Glykol der allgemeinen Formel HO-(CHR 3 -CHH> 
) n H (R 3 steht entweder fur ein H-Atom oder fur 
einen niederen Alkylrest, vorzugsweise fur eine - 
CHrGruppe, n steht fur eine Zahl von 1 bis 5) 
enthaft, bei mindestens 50°C, vorzugsweise 60 bis 

40 90°C, besonders bevorzugt etwa 80°C, passiviert 
worden ist 

Uberraschenderweise werden nur dann brauch- 
bare Pigmente erhalten, wenn das zu passivierende 
Aluminiumpigment noch mit dem zur Herstellung 

45 des Pigments notwendigen Schmiermittelbelegt ist. 
Urn Pigmente mit den gewilnschten Eigenschaften 
zu erhalten, rhGssen Pigmente eingesetzt werden, 
die einen bestimmten Mindestgehalt an Schmier- 
mittel aufweisen. Der Schmiermittelgehalt wird vor- 

50 zugsweise im Laufe des Herstellungsprozesses der 
Aluminiumpigmente eingestellt Der erforderliche 
Mindestgehalt ist sowohl von der Natur des Sch- 
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miermittels als auch von der Art der eingesetzten 
Aluminiumpigmente abhSngig und kann vom 
Durchschnittsfachmann mit Hilfe weniger orientie- 
render Versuche schnell ermittelt warden. 

Mlt Fettaminen als Schmiermittel belegte Alu- 
miniumpigmente fUhren zu passivierten Pigmenten, 
die ganz besonders vorteilhafte Eigenschaften ha- 
ben. Unter Fettaminen -werden Oemische langketti- 
ger. vorwiegend primSrer AJkylamine, die z.B. aus 
Fettsa'uren Uber die zugehorigen Nrtrile durch 
Reduktion gewonnen worden sind, verstanden. 

Als schmiermittelbelegte Aluminiumpigmente 
konnen aiigemein bekannte und gebrSuchliche Alu- 
miniumpigmente, die aus Aluminium oder Alumi- 
niumlegierungen, vorzugsweise aus reinem Alumi- 
nium bestehten. eingesetzt werden. Es werden vor- 
zugsweise blattchenformige Aluminiumpigmente 
verwendet Die Aluminiumpigmente konnen in 
Form der kommerziell erhSltlichen Pasten ohne 
weitere Vorbehandlung eingesetzt werden. 

Die Passivierung der schmiermittelbelegten 
Aluminiumpigmente wird bei mindestens 50°C, 
vorzugsweise 60 bis 90° C. besonders bevorzugt 
etwa 80°C, in einer waSrigen Ldsung durchgefuhrt. 
die ChromsMure und einen wasserlosiichen Glyko- 
lether der allgemeinen Formel R- (-O-CHR2-CH2- 
) ~ OH (R 1 steht fur eineh niederen Alkylrest. R2 
steht entweder fQr ein H-Atom Oder einen niederen 
Alkylrest. vorzugsweise fur eine -Ofe-Gruppe, n 
steht fOr eine Zahl von 1 bis 5) und/oder ein 
wasserfosliches Glykol der allgemeinen Formel 
Hf>(-OCHR3-CHrO) n H (R3 steht entweder fDr ein 
H-Atom oder fur einen niederen Alkylrest, vorzugs- 
weise fDr eine -CH^Gruppe, n steht fur eine Zahl 
von 1 bis 5) enthSft 

Die waflrige LSsung kann auflerdem noch wei- 
tere, den ChromatierungsprozeB positiv beeinflus- 
sende Zusatze, wie z.B. Fluoride oder Phosphate, 
enthalten. 

Besonders gute Resultate werden erhalten, 
wenn die PassivierungslSsung Chromsaure und n- 
Butylglykol (CH3-<CH 2 )3-0-CH;rCH2-OH) enthalt 

Sowohl die Chromsaure-als auch die 
Glykolether-bzw. Giykoikonzentration kann in wei- 
ten Grenzen variiert werden. Die erfindungsgema/te 
PassivierungslSsung enthMIt in der Regel minde- 
stens 1,5, vorzugsweise 1,5 bis 4,0, besonders 
bevorzugt 2,0 Gew,% Chromsaure und 3 bis 30, 
vorzugsweise 7 bis 15, besonders bevorzugt 10 
Gew.% wasserlosiichen Glykolether und/oder was- 
serlosiiches Glykol. 

Die Passivierung wird vorzugsweise in der fri- 
sch angesetzten Passivierungslosung durchgefUhrt 
und ist in der Regel nach 10 bis 30 Minuten abge- 
schlossen. 



Nach Beendigung der Passivierung wird das 
erhaltene passivierte Pigment von der Passivie- 
rungslosung abgetrennt und grOndlich mit Wasser 
ausgewaschen. Das so erhaltene passivierte Alumi- 
5 niumpigment kann dann nach aiigemein bekannten 
Methoden in wasserverdOnnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen inkorporiert wer- 
' den. 

Die erfindungsgemaflen wasserverdGnnbaren 
10 Oberzugszusammensetzungen enthalten ein 
wSBriges VerdOnnungsmittel, worunter Wasser, das 
ggf. auch noch organische Losungsmittel enthalten 
kann, zu verstehen ist. 

Neben Bindemittel, Aluminiumpigment und 
is wa/Srigem VerdOnnungsmittel kSnnen die erfin- 
dungsgemSBen Be- 
schichtungszusammensetzungen noch weitere aii- 
gemein bekannte Zusatze, wie z.B. nichtmetalli- 
sche Pigmente, Rheologiehilfsmitte! und Verlauf- 
20 shilfsmittel, enthalten. 

Die erfindungsgema/ten wasserverdOnnbaren 
Beschichtungszusammensetzungen werden vor- 
zugsweise als Basisbe- 
schichtungszusarnmensetzungen zur Herstellung 
25 von w BasecoaVCIearcoat ,f -Metaneffektlackierungen 
verwendet. Sie zeigen eine ausgezeichnete Stabi- 
lity gegenDber Wasserstoffentwicklung und tiefem 
Metalleffektlackierungen, die in ihren optischen 
(Flop, Farbton usw.) und technologist en 
so (Feuchtigkeitsunempfindlichkeit, Schwitzwasserresi- 
stenz, Zwischenhaftung ...) Bgenschaften mit Lac- 
kierungen vergleichbar sind, die unter Verwendung 
konventionellBr (d.h. ausschlie/Hich organische 
LBsungsmittel als VerdOnnungsmittel enthaiten- 
35 den) Basisbeschichtungszusammensetzungen her- 
gestelit worden sind. 

Die Anwendbarkeit der erfindungsgemSBen Be- 
schichtungszusammensetzungen ist nicht auf die 
Automobillackierung be schrSnkt. Es konnen auch 
40 andere Substrate, die aus ggf. vorbehandeltem Me- 
tall. Holz, Kunststoff oder dergleichen bestehen, im 
Einschicht-oder Mehrschichtverfahren beschichtet 
werden. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur 
45 Herstellung von Aluminiumpigmenten, die in was- 
serverdOnnbaren Be- 
schichtungszusammensetzungen eingesetzt wer- 
den k6nnen, das dadurch gekennzeichnet ist, daB 
ein schmiermittelbelegtes Aluminiumpigment in 
so einer wSBrigen Passivierungslosung, die Ch- 
romsaure und einen wasser! Sslichen Glykolether 
der allgemeinen Formel RI^O-CHR^-CH^n-OH (R 1 
steht fOr einen niederen Aikyirest, R* steht entwe- 
der fOr ein H-Atom oder einen niederen Alkylrest, 
55 vorzugsweise ftlr eine -CHs-Gruppe, n steht f Or eine 
Zahl von 1 bis 5) und/oder ein wasserlosliches 
Glykol der allgemeinen Formel HO-(CHR3-CHrO-) n 
H (R 3 steht entweder f lir ein H-Atom oder fOr einen 
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niederen Alkylrest vorzugsweise fOr eine -CH3- 
Gruppe, n steht fur eine Zahl von 1 bis 5) enthalt, 
bei mindestens 50°C, vorzugsweise 60 bis 9Q°C, 
besonders bevorzugt etwa 80 °C passiviert wird. 

Das erfindungsgemaBe Verfahreh wird aus- 
gefUhrt, indem das zu passivierende Aluminiumpig- 
ment ohne weitere Vorbehandlung, d.h. insbeson- 
dere ohne Entfernung des im Pigmentherstellungs- 
prozefl notwendigen Schmiermittels, in der Passi- 
vierungsiosung bei mindestens 50°C, vorzugs- 
weise 60 bis 90 °C, besonders bevorzugt etwa 
80 °C passiviert wird. 

Die Anwesenheit des Schmrermittels ist fOr 
eine erfolgreiche DurchfOhrung des Verfahrens un- 
entbehrlich. . 

Pigmente mit ganz besonders guten Eigen- 
schaften warden erhalten, wenn Aluminiumpig- 
mente eingesetzt werden, die unter Verwendung 
von Fettaminen ais Schmiermittel hergestellt wor- 
den sind. 

Weitere Details zu den Verfahrensbedingungen 
konnen obigem Text entnommen werden. 

Die nach dem erfindungsgemSBen Verfahren 
hergestellten Aluminiumpigmente sind fur einen 
Einsatz in wasserverdGnnbaren Be- 
schichtungszusammensetzungen hervorragend 
geeignet (vgl. obige Ausfuhrungen). 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines 
AusfGhrungsbeispiels naher erlautert 

Herstellung einer Passivierungsiosung 

2 Gewichtsteile Cr03 werden in einem Edel- 
stahl oder KunststoffbehaJtnis vorgeiegt und in 90 
Gew.-Teilen heiBem destillierten Wasser gelost. Zu 
dieser hei/ten Chromsaureiosung werden 10 Gew.- 
Teile n-Butylglykol zugegeben uhd kurze Zeit 
geruhrt (pH der Passivierungsiosung ca. 0). 



Passivierung des Aluminiumpigments 

Das zu passivierende, blattchenformige, unter 
Verwendung von Fettaminen ais Schmiermittel her- 
gestellte Aluminiumpigment wird in Pasfenform 
(Feststoffgehalt etwa 65 Gew.-%, Anteil an aliphati- 
schen bzw. aromatischen Losungsmitteln etwa 35 
Gew.-%) in einem Ede!staht-oder Kunststoff- 
behaltnis vorgeiegt und mit der 2 bis 2 f 5fachen 
Menge der oben beschriebenen Passivie- 
rungsiosung versetzt Der Ansatz wird bei 80 °C 
gehalten und fOr etwa 15 bis 25 Minuten stark 
gsrOhrt. 



Dann laBt man das passivierte Aluminiumpig- 
ment absitzen, dekantiert die Oberstehende Losung 
und spGIt das passivierte Pigment so oft mit 
Brauchwasser bis die Oberstehende Losung keinen 
6 Gelbstich mehr aufweist 

SchlieBiich wird mit destilliertem Wasser so oft 
gespOlt bis der Eiektrolytgehalt des Aluminiumpig- 
ments fOr den "Einsatz in einer wa'Brigen Basisbe- 
schichtungszusammensetzung niedrig genug ist. 

io Das so passivierte Aluminiumpigment wird in 

die in den Ausf Dhrungsbeispielen der europaischen 
Patentanmeldung EP 89 497 beschriebenen 
waBrigen Beschichtungszusammensetzungen inkor- 
poriert Es wurden lagerstabfle Be- 

75 schichtungszusammensetzungen erhalten, die wie 
im experimentelien Teil der europaischen Pate- 
ntanmeldung EP 89 497 beschrieben zu Zwei- 
schicht-Metalieffektiackierungen verarbeltet wurden. 
Die erhaltenen Zweischicht-Metaiieffektiackierun- 

20 gen zeigten ausgezeichnete optische und 
technoiogische Eigenschaften. 



Ansprtiche 

25 

1. WasserverdOnnbare Be- 

schichtungszusammensetzungen, die Bindemittel. 
Aluminiumpigment und ein wafiriges 
VerdUnnungsmittel enthalten, dadurch gekenn- 

30 zeichnet, daB sie ais Aluminiumpigment ein Pig- 
ment enthalten, das emaften worden ist, indem ein 
schmiermitteibelegtes Aluminiumpigment in einer 
waBrigen Passivierungsiosung, die Chromsaure 
und einen wasserloslichen Glykolether der allge- 

35 meinen Forme! R~ (-O-CHR^CHr) 7^ OH (W 
steht fiir einen niederen Alkylrest, R 2 steht entwe- 
der fur ein H-Atom oder einen niederen Alkylrest, 
vorzugsweise fur eine -Chb-Gruppe, n steht fOr eine 
Zahl von 1 bis 5) und/oder ein wasserlosliches 

40 Glykol der allgemeinen Forme! HO-(CHR 3 -CHrO-) n 
H (R 3 steht entweder fOr ein H-Atom oder fur einen 
- niederen Alkylrest, vorzugsweise fOr eine -CHr 
Gruppe, n steht fur eine Zahl von 1 bis 5) enthalt, 
bei mindestens 50°C, vorzugsweise 60 bis 90° C, 

45 besonders bevorzugt etwa 80 °C passiviert worden 
ist. 

2. WasserverdOnnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen nach Anspaich 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB ais 

so schmiermitteibelegtes Aluminiumpigment ein mit 
Fettaminen belegtes Aluminiumpigment eingesetzt 
worden ist. 

3. WasserverdOnnbare Be^ 
schichtungszusammensetzungen nach Anspruch 1 

55 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die wSBrige 
Passivierungsiosung mindestens 1,5, vorzugsweise 
1,5 bis 4,0, besonders bevorzugt 2,0 Gew.% Ch- 
romsaure und 3 bis 30, vorzugsweise 7 bis 15, 
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besonders bevorzugt 10 Gew.% wasserlQslichen 
Glykolether und/oder wasserlosliches Glyko! ent- 
halten hat. 

4. WasserverdGnnbare Be- 
schichtungszusammensetzungen nach einem der 5 
AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet dai3 

als wasserioslicher Glykolether n-Butylglykol einge- 
setzt worden ist 

5. Verfahren zur Hersteltung von Aluminiumpig- 
menten, die in wasserverdOnnbaren Be- 10 
schichtungszusammensetzungen eingesetzt wer- 

den kSnnen, dadurch gekennzeichnet, da£ ein - 
schmierrnittelbelegtes Aiuminiumpigment in einer 
waBrigen Passivierungslosung, die ChromsSure 
und einen wasserldslichen Glykolether der allge- 75 
meinen Formel RM-O-CHRz-CHa-) n OH (Ri steht IQr 
einen niederen Alkylrest, R* steht errtweder ttir ein 
H-Atom oder einen niederen Alkylrest vorzugs- 
weise fQr eine -CrVGruppe, n steht fQr eine Zahl 
von 1 bis 5) und/oder ein wasserlosliches Glykol 20 
der allgemeinen Forme! HCMCHR^Chfe-O-),, H (R3 
steht entweder fUr ein H-Atom Oder fGr einen nie- 
deren Alkylrest, vorzugsweise fUr eine -Chh-Grup- 
pe, n steht fCir eine zahl von 1 bis 5) enthalt, bei 
mindestens 50°C, vorzugsweise 60 bis 90°C f be- 25 
sonders bevorzugt etwa 80°C passiviert wird. 



5 




Europaisches 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT Nttmmer ia Anmell ""*8 



EP 87 11 0957 



Katcgoric 



A 
A 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kennzeichnung dcs Dokuments mit An gab e, sowcit erforderlich, 
dcr maOgeblichcn Telle 



BctrifFt 
Anspruch 



GB-A-l 140 052 (FOSECO INTERN.) 

* AnsprOche; Seite 1, Zeilen 22-26 * 

WO-A-8 202 393 (DU PONT) 

DE-B-1 220 953 (ALUMINUM CO. OF 
AMERICA) 

* Anspruche * 

US-A-2 522 538 (FRANCIS B. RETHWISCH) 

* Anspriiche * 

FR-A-2 447 393 (TOYO ALUMINIUM) 

* Anspriiche 1,4,5,7-9; Seite 4, Zeilen 
1-15 * 



Dcr vorticgendc Recherchcnbericht wurde fur alle Patcntanspruche erstcllt 



1,5 

1,2 

1,2 
1,5 



KLASSIF1KATION DER 
ANMELDUNG (Ira. CI.4) 



C 09 C 

C 09 D 
C 09 D 



1/64 
5/38 
5/02 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (fat. d.4) 



C 09 C 

C 09 D 



Recherche nort 

DEN HAAG 



AbschlaSdalwa der Rechercke 

20-11-1987 



Prtfer 

GIRARD Y.A. 



KATEGOBUE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet 

Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit ciner 

andercn VeroffcntHchung dcrselben Kategorie 
A : technologischer Hintergrund 
O : nichtschriftliche Offenbarung 
P : Zwischenliteratur 



T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze 
E : SIteres Patentdokument, das jedoch erst am oder 

nach dem Anmeldedatum vero'ffentlfcht worden 1st 
D : in dcr Anmeldung angefiihrtes Dokument 
L : aus andem Grtlnden angefiihrtes Dokument 



& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Ubereinstimmendes 
Dokument 



